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Machine Or Operation: 
Description: 
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a) E'lnJd. 
as per Owg D6003 
6j) 
b) Material: 
7075-T6fT6511 
(WW.T.700n 
or OQ-A.22519 
I 


or QQ.A.200/11 
) seamless aluminum tube 
- 
c)Minimum 
ulbmate tensile strength = 77 ksi 
,- 
d)Mlnimum tensile yield strenght=66 ksi 


e)Malerial certification 
required 


lO 
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Crosslube 
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Comment: Oly.: 
1,0000 Each(s}I\Jnit 
Total: 
39.0000 Each(s) 


Crosstube 
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PACKAGING 1 
PACMGING 
RESOURCE #1 
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Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
~ 
~ 
4'~ YI 
Receive & Inspect For Transit Damage 
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Ensure material certification is attached 
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CHECK 
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Ensure Material certification comply 10 Dwg 06003 
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Chemical Conversion 
Coal as per OSI 005 4.1 
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SPECIFICATION 
CONTROL 
DRAWING 
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0.435 
WALL (REF) 
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02.250 
00. 
(REF) 


01.380 
1.0. (REF) 
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1) 
D6003-XXX 
CROSSTUBE 
"I 


LENGTH 


WHERE 
XXX 
IS LENGTH 
IN 
INCHES 
EG. 
102" 
LONG TUBE, 
06003-102 


2) 
MATERlAc, 
2.25000 
, 
0435 
WALL 707S-T6/T6S11 
(WW-T-700/7 
OR 00-A-22S/9 
OR 
00-A-200/") 
SEAMLESS 
ALUMINUM 
TUBE. 
MINIMUM 
ULTIMATE TENSILE 
STRENGTH 
• 
77 
bl 
MINIMUM 
YIELD 
TENSILE STRENGTH = 
66 
ksl 
3) 
TOLERANCES 
ARE 
PER ASTM B210 
AS FOLLOWS, 
00.: 
~ 
0.006 
MEAN 
(~D.012 
INCLUDING 
OVALlTY) 
WALL, 
~0.020 
MEAN 
(~0.044 
INCLUDING 
ECCENTRICITY) 
LENGTH: 
xxx 
+0.125/-0.000 
STRAIGHTNESS: 
0.010" 
DEVIATION 1 12" 
LENGTH 
4) 
EXTREME CARE MUST BE 
TAKEN TO PROTECT THE OUTSIDE SURFACE 
OF THE TUBE. 
THE 
OUTSIDE 
SURFACE 
MUST 
BE 
SMOOTH AND 
FREE FROM SURFACE 
DEFECTS SUCH 
AS 
SCRATCHES, 
NICKS, 
OR 
DENTS. 
DEFECTS UP 
TO 0.005" 
MAY BE BLENDED 
OUT 
LONGITUDINALLY. 
CIRCUMFERENTIAL 
GRIND 
MARKS ARE UNACCEPTABLE, 
5) 
CHEMICAL 
CONVERSION 
COAT PER 
DART OSI 005 
4.1 
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Packin list ALUnna-AG, 


Customer 
PO 


ALUnna 
ref. no. 


Date: 


PO .• 00060 •.• / 


2910 1 --- 


10.23.08 


Boxmarklng: 


Dart Aerosoace 
PO, 00006064 


06003-102 
Made in Germanv 


Dest. Hawkesbury Ont. 
Canada 


We hereby declare 
that the wooden 
packing 
material 
are totally 
free from 
bark and apparently 


fret! from live plant pests 
BoxdJmension 


Item no. 
Box no. 
00 (Inch) 
10 (Inch) 
Wall 
Not Weight 
Tare lb. 
Gross 
~es 
lengths (It) 
lengths 
Width 
heIght (Inch) 
(inch) 
(11)>) 
Weiokl 
(Inch) 
(Inchl 
, 
1 
2.250 
1,380 
0,435 
1058 
247 
1305 
4' 
/ 
9 
151 575 
22,"41 
22,«1 
/ 
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1058 
247 
1305 
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mtALUnna~ 


POOOOO6064 


T6Sti 
Zustand: 
TMlpeJ"/Eta, 


x 102,000 INCH 
2,250 INCH 
)( 1,380 INCH 
lr 0,4]5 INCH 
06003-1022.250 
I( 0.435 x 102 


7075 


Abnahmepriifzeuqnis 
3.1 - EN 10204:2004 


1nsoectlonCertificate 3.1 - EN 10204:2004 
I Certlflcat de Receotlon 3.1- EN 10204:2004 


Kunde: 
Dart Aerospace Ltd. 
Zeugnisnummer: 
1551/08 
Oent: 
G!rt No.:/ No. du cMilbr: 
1270 Aberdeen Street 
Bestellnummer: 
I(6AIK1 
Hawkesbury,ON 
canada 
0rrJerNo.I No.de comm~ 


ROhre naht!es gepresst 
Auftr.g: 
29105/1 
TI.tIes~~1<tnxJ«1 
a.r. R~Notre 
Reft!n!nce: 
AMS • QQ - A. lOO/IIE; 
Spezlfikatlon 
Dart Aerospace 06003 


Produkt: 
Prrx!uct / ProdUlt: 
SDezlfikatlon: 
SpeofiC8tion: 
Werkstoff: 
Alloy/A1lidge: 
Abmessung 
Size I Dimension 


! 


$n 
i 
., 


: 
0,01 j 
0,03 
O.~IO.OOOI 


counby 
of melt manufacturer: 
Germany 


0,20 
0,40 
mo><. 
~~o-=-I 
0,09 I0,17 I 1,44F i 
2,5 i 
O,Iars:-91 
I 0,03 


Hydrogen content: 
0,10 
cem/l00 
til AI Elements 
without 
indicatlon 
< 0,01 % 


Kennzelchnung 
AWnna. 
cert 
No. 1551/08 - 7075 • T 6511 • cast No. 82040 - AMS QQA. 200/11 • 2.250" 
00 
X 0.435" Wall. 
Heat 
MiJrlcmgjMarqu.Jge: 
Lot No. 1937 - ALUnna Order conf. No. 29105/1-2 
PO. 0000606-4 


LJeferung 
~ 
r 
Ibs 
Country of Manuf.le:ture:Germany 
DelI~ 
Mdterl.JllHatenal dilNr"e: 
~ 
•...) 
1058 
1. Chemische 
Ana/~se 
Chem/cal Analysis / analyse chimique 


I 
51 
Fe: 
Cu 
I 
Mn 
: 
Mg 
,I 
Cr 
I 
Z, --'-11 
_ 
Pb 
: 
lJ 


mIn. , 
I 
1,2 
2,1 
0,18 
5,1 
I 
I 
0,50 i 
2,0 
0,30 I 
2,9 ! 
0,28 
6,1 


0..",,, 
cast No. 


---~-- 


2. Mechanische 
Eigenschaften 
__ 
Mechanical Properties / 
V,_o_leurs 
Mecan~q_ues_ 
= 
elongation ~ 1 
elongabon 
Hardness 
Heat lot No. 
r%IA 
% 
HB 


Anforderungen 
tensile 
Yield 
.. 
R.equlrements 
(Il.m) lc:SI 
(RpO,2) ksi 


mm_ 
n,o 
T 
66,0 
~- ======r-== 
1 
2 
85,840 
88,015 
79,315 
81,635 
10.0 
10,0 
----~--- 
---' 
--- 
1937 - 41 pes. 


RMS: oulSlde 
25 
• 
mu. 
16,4 ~ 


Ergebnls der 
Priifungen: 


Test results: 


ResuJrats: 


I<rampeR 


Es wlrd bestatlgt, 
daB die Lieferung gepruft 
wurde und den Vereinbarungen 
bei der BesteUannahme 
entspricht 


We confirm that the delivery has been tested 
aJ"ld 
applies to the agll!ements m4de on recelP~f 
e oreler 
Nous confirmons que la Ilvralson a ,he controlee et correspond avec les corwentlOns raites AiI 
ePtiRn de la commandr 
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aFld OIN EN 9100:2003 
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